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(57) Abstract 

In a storage cell array, a first and a second line are 
provided, on whose crossing point a storage element with 
magnetoresistive effect is disposed. A yoke is provided, 
surrounding one of the lines and containing magnetizable 
material with a permeability of at least 10. The yoke is 
disposed in such a way that a magnetic flow is closed 
substantially through the storage element. 

(57) Zusammenfassung 

In einer Speicherzellenanordnung sind eine erste und 
eine zweite Leitung vorgesehen, an deren Kreuzungsstelle 
ein Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt angeordnet 
ist. Es ist ein Joch vorgesehen, das eine der Leitungen 
jeweils umgibt und das magnetisierbares Material mit einer 
Permeabilitat von mindestens 10 enthalt. Das Joch ist so 
angeordnet, daB sich ein MagnetfluB durch das Joch im 
wesentlichen iiber das Speicherelement schlieBt. 



A 




LED1GUCH ZUR INFORMATION 

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbogen der Schriften, die Internationale Anmeldungen gemass dem 
PCT veroffentlichen. 



AL 


Albanicn 


ES 


Spanien 


LS 


Lesotho 


SI 


Slowcnien 


AM 


A mi en i en 


FI 


Finntand 


LT 


Litauen 


SK 


Slowakei 


AT 


Osterrcich 


FR 


Frankreich 


LU 


Luxemburg 


SN 


Senegal 


AU 


Australien 


GA 


Gabun 


LV 


Lettland 


sz 


Swaziland 


AZ 


Ascrbaidschan 


GB 


Vereinigtes Konigreich 


MC 


Monaco 


TD 


Tschad 


BA 


Bosnien-Herzegowina 


GE 


Gcorgien 


MD 


Republik Moldau 


TG 


Togo 


BB 


Barbados 


GH 


Ghana 


MG 


Madagaskar 


TJ 


Tadschikistan 


BE 


Belgien 


GN 


Guinea 


MK 


Die ehemalige jugoslawische 


TM 


Turkmenistan 


BF 


Burkina Faso 


GR 


Griechenland 




Republik Mazedonien 


TR 


TQrkei 


BG 


Bulgarien 


HU 


Ungam 


ML 


Mali 


TT 


Trinidad und Tobago 


BJ 


Benin 


IE 


Irland 


MN 


Mongolei 


UA 


Ukraine 


BR 


Brasilien 


IL 


Israel 


MR 


Mauretanien 


UG 


Uganda 


BY 


Belarus 


IS 


Island 


MW 


Malawi 


US 


Vereinigtc Staaten von 


CA 


Kanada 


IT 


Italicn 


MX 


Mexiko 




Amerika 


CF 


Zemralafrikanischc Republik 


JP 


Japan 


NE 


Niger 


uz 


Usbekistan 


CG 


Kongo 


KE 


Kenia 


NL 


Niederlande 


VN 


Vietnam 


CH 


Schweiz 


KG 


Ktrgisistan 


NO 


Norwegen 


YU 


Jugoslawicn 


CI 


Cote d'lvoire 


KP 


Demokratische Volksrepublik 


NZ 


Neuseeland 


zw 


Zimbabwe 


CM 


Kamerun 




Korea 


PL 


Polen 






CN 


China 


KR 


Republik Korea 


PT 


Portugal 






CD 


Kuba 


KZ 


Kasachstan 


RO 


Rumanien 






CZ 


Tschcchische Republik 


LC 


St. Lucia 


RU 


Russische Fodenuion 






DE 


Deutschland 


U 


Liechtensiein 


SD 


Sudan 






DK 


Dane mark 


LK 


Sri Lanka 


SE 


Schwedcn 






EE 


Estland 


LR 


Liberia 


SG 


Singapur 







WO 00/10172 



PCT/DE99/02402 



1 

Beschreibung 

Speicherzellenanordnung und Verfahren zu deren Herstellung. 

5 Die Erfindung betrifft eine Speicherzellenanordnung mit Spei- 
cherelementen mit magnetoresistivem Effekt sowie ein Verfah- 
ren zu deren Herstellung. 

Aus der Technologie Analyse XMR-Technologien, Technologie- 
0 f rliherkennung, Verfasser Stefan Mengel, Herausgeber VDI-Tech- 
nologiezentruiti Physikalische Technologie, sind Schichtstruk- 
turen mit magnetoresistivem Effekt bekannt. Je nach Aufbau 
der Schichtstruktur wird unterschieden zwischen GMR-Element, 
TMR-Element, AMR-Element und CMR-Element. Der Begriff GMR- 

15 Element wird in der Fachwelt fur Schichtstrukturen verwendet, 
die mindestens zwei f erromagnetische Schichten und eine da- 
zwischen angeordnete nichtmagnetische, leitende Schicht auf- 
weisen und den GMR- (giant magnetoresistance) -Effekt , das 
heifrt, einen im Vergleich zum AMR- ( anisotropic magnetoresi- 

20 stance) -Effekt grofien magnetoresistiven Effekt zeigen. Unter 
dem GMR-Effekt wird die Tatsache verstanden, daft der elektri- 
sche Widerstand des GMR-Elements sowohl flir Strome parallel 
(CIP current in plane) als auch senkrecht (CPP current per- 
pendicular to plane) zu den Schichtebenen abhangig davon ist, 

25 ob die Magnetisierungen in den beiden f erromagnetischen 

Schichten parallel oder antiparallel ausgerichtet sind. Der 
Widerstand andert sich dabei abhangig von der Ausrichtung der 
Magnetisierungen urn AR/R = 5 Prozent bis 20 Prozent bei Raum- 
temperatur . 

30 

Der Begriff TMR-Element wird in der Fachwelt fur ^Tunneling 
Magnetoresistance"-Schichtstrukturen verwendet, die minde- 
stens zwei f erromagnetische Schichten und eine dazwischen an- 
geordnete isolierende, nichtmagnetische Schicht auf weisen. 
35 Die isolierende Schicht ist dabei so dunn, daft es zu einem 
Tunnelstrom zwischen den beiden f erromagnetischen Schichten 
kommt. Diese Schichtstrukturen zeigen ebenfalls einen magne- 



WO 00/10172 



PCT/DE99/02402 



toresistiven Effekt, der durch einen spinpolarisierten Tun- 
nelstrom durch die zwischen den beiden f erromagnet ischen 
Schichten angeordnete isolierende, nichtmagnetische Schicht 
bewirkt wird. Auch in diesem Fall ist der elektrische Wider- 
5 stand des TMR-Elementes (CPP-Anordnung) abhangig davon, ob 
die Magnetisierungen in den beiden f erromagnetischen Schich- 
ten parallel oder antiparallel ausgerichtet sind. Der Wider- 
stand variiert um AR/R = 10 Prozent bis ca. 30 Prozent bei 
Raumtemperatur . 

10 

Der AMR-Effekt aufiert sich dadurch, daft der Widerstand in ma- 
gnetisierten Leitern parallel und senkrecht zur Magnetisie- 
rungsrichtung verschieden ist. Er ist ein Volumenef f ekt und 
tritt somit in f erromagnetischen Einf achschichten auf . 

15 

Ein weiterer Magnetowiderstandsef f ekt , der wegen seiner Grofte 
(um AR/R = 100 Prozent bis 400 Prozent bei Raumtemperatur) 
Colossal Magnetoresistance-Ef f ekt genannt wird, erfordert we- 
gen seiner hohen Koerzitivkraf te ein hohes Magnetfeld zum Um- 
20 schalten zwischen den Magnetisierungszustanden . 

Es ist vorgeschlagen worden (siehe zum Beispiel D. D. Tang, 
P. K. Wang, V. S. Speriosu, S. Le, K. K. Kung, „Spin Valve 
RAM Cell", IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 31, No. 6, 

25 Nov. 1996, Seite 3206), GMR-Elemente als Speicherelemente in 
einer S-pei-cherzellenano.rdn.ung zu verwenden. Die Magnetisie- 
rungsrichtung der einen f erromagnetischen Schicht der GMR- 
Elemente wird dabei zum Beispiel durch eine benachbarte anti- 
f erromagnetische Schicht f estgehalten. Es sind x- und y- 

30 Leitungen vorgesehen, die sich kreuzen. An den Kreuzungspunk- 
ten der x/y-Leitungen ist jeweils ein Speicherelement ange- 
ordnet. Zum Einschreiben von Information werden die x/y- 
Leitungen mit Signalen beauf schlagt , die am Kreuzungspunkt 
ein fur die Ummagnetisierung ausreichendes magnetisches Feld 

35 verursachen. Zum Auslesen der Information konnen die x/y- 

Leitungen mit einem Signal beaufschlagt werden, durch das die 
betreffende Speicher zelle zwischen den beiden Magnetisie- 
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rungszustanden hin und her geschaltet wird. Gemessen wird der 
Strom durch das Speicherelement , aus dem der Widerstandswert 
und damit die Information ermittelt wird. 

Zum Schreiben und Lesen sind dabei lokale Magnetfelder von 10 
Oe bis etwa 100 Oe entsprechend 8 A/cm bis 80 A/cm erforder- 
lich. Dabei ist es erstrebenswert, die Magnetfelder durch 
moglichst geringe Strome in den Leitungen zu erzeugen. 

Mit f ortschreitender Miniaturisierung werden die zur Erzeu- 
gung der lokalen Magnetfelder erf orderlichen Stromdichten je- 
doch grolier . Zusatzlich ist der Effekt beobachtet worden 
(siehe M. H. Kryder, Kie Y. Ahn, N. J. Mazzeo, S. Schwarzl, 
and S. M. Kane, ^Magnetic Properties and Domain Structures in 
Narrow NiFe Stripes", IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 
Mag. -16, No. 1, Janur 1980, Seite 99), daft die magnetischen 
Schaltf eldschwellen mit kleiner werdenden Dimensionen zuneh- 
men, also hohere Strome zum Schalten erforderlich werden. 

Der Erfindung liegt daher das Problem zugrunde, eine Spei- 
cherzellenanordnung mit Speicherelement mit magnetoresistivem 
Effekt anzugeben, die mit geringeren Stromen und Stromdichten 
als im Stand der Technik programmierbar ist. Ferner soil ein 
Verfahren zur Herstellung einer derartigen Speicher zellenan- 
ordnung angegeben werden. 

Dieses Problem wird erf indungsgemaft gelost durch eine Spei- 
cher zellenanordnung gemaft Anspruch 1 sowie durch ein Verfah- 
ren zu deren Herstellung gemaft Anspruch 12. Weitere Ausge- 
staltungen der Erfindung gehen aus den ubrigen Anspruchen 
hervor . 

In der Speicherzellenanordnung ist mindestens eine erste Lei- 
tung, eine zweite Leitung und ein Speicherelement mit magne- 
toresistivem Effekt vorgesehen, das an einer Kreuzungsstelle 
zwischen der ersten Leitung und der zweiten Leitung angeord- 
net ist. Vorzugsweise ist das Speicherelement zwischen die 
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erste Leitung und die zweite Leitung geschaltet. Ferner ist 
ein Joch vorgesehen, das mindestens eine der Leitungen teil- 
weise umgibt und das magnetisierbares Material mit einer re* 
lativen Permeabilitat von mindestens 10 enthalt. Das Joch ist 
5 so angeordnet, da£ sich der Magnet flufi durch das Joch im we- 
sentlichen uber das Speicherelement schliefit. Zum Schreiben 
der Speicherzelle werden die erste Leitung und die zweite 
Leitung so mit Strom beauf schlagt , daB durch Oberlagerung der 
Magnetfelder der ersten Leitung und der zweiten Leitung am 
10 Ort des Speicherelementes ein Magnetfeld erzeugt wird, das 
die Schaltschwelle des Speicherelementes ubersteigt. 

Das Joch wird dabei durch das Magnetfeld der stromdurchf los- 
senen Leitung, die von dem Joch teilweise umgeben ist, magne- 

15 tisiert. Dadurch wird die Induktionsf luftdichte B urn einen 

Faktor p r , der relativen Permeabilitat, vergroftert. Dadurch 
entstehen magnetische Pole an den Stirnflachen des Jochs, 
zwischen denen ein magnetisches Feld erzeugt wird. Dieses ma- 
gnetische Feld nimmt abhangig von der Wahl des Materials des 

20 Jochs sehr hohe Werte an und wird zum Schalten des Speichere- 
lementes genutzt. Bei gleicher Stromdichte in der Leitung 
werden somit erheblich hohere magnetische Felder zum Schalten 
des Speicherelementes erzielt. 

25 Das Joch kann aus alien f erromagnetischen und f errimagneti- 
schen Materialien gebildet werden. 

Das Joch wird vorzugsweise aus weichmagnetischen, ferromagne- 
tischen Schichten, insbesondere aus Fe, Ni, Co, Mn, MnBi, Fe- 
30 Si-, FeNi-, FeCo~, FeAl-Legierungen oder weichmagnetischen 
Ferriten gebildet. 

Die Verwendung eines Magnetf luflkonzentrators in einer Spei- 
cherzellenanordnung ist zwar in US-PS 4 455 626 bereits vor- 
35 geschlagen worden. Dort wird als Speicherelement eine Schicht 
verwendet, in der die Magnetisierung in Abhangigkeit der In- 
formation durch zwei benachbarte Schreibleitungen geandert 
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wird. Zum Auslesen der Information ist ein magnetoresistiver 
Sensor vorgesehen, der unterhalb der Speicherschicht zusammen 
mit einer Leseleitung im Spalt einer als Magnet f eldkonzentra- 
tor bezeichneten planaren Schicht aus magnetisierbarem Mate- 
rial angeordnet ist. Durch diesen Magnetf eldkonzentrator wird 
der magnetische Flufi der Speicherschicht auf den magnetoresi- 
stiven Sensor konzentriert . Die Anordnung ist nicht dafur 
vorgesehen und geeignet, die Wirksamkeit der Strome in den 
linearen Schreibleitungen fiir das Ummagnetisieren der magne- 
tischen Speicherschicht zu erhohen. 

In der erf indungsgemaften Speicherzellenanordnung sind als 
Speicherelement alle bekannten TMR-Elemente und GMR-Elemente 
in CPP-Anordnung (current perpendicular to plane) geeignet. 
Der GMR-Effekt ist grofier, wenn der Strom senkrecht durch den 
Schichtstapel flieftt (CPP) , als wenn der Strom parallel in 
den Schichten (CIP current in plane) fliefit. Daruber hinaus 
sind alle XMR-E1 entente geeignet, die mindestens zwei Magneti- 
sierungszustande mit unterschiedlichem Widerstand aufweisen, 
zwischen durch Anlegen eines Magnetf eldes , dessen Hohe ftir 
die Speicheranwendung vertraglich ist, hin und her geschaltet 
werden kann. Insbesondere ist die Verwendung von CMR- 
Elementen moglich, da durch das Joch die erf order lichen Ma- 
gnetf eldstarken erzielbar sind. 

Vorzugsweise weisen die Speicherelemente jeweils zwei ferro- 
magnetische Schichten -und eine dazwischen angeordnete nicht- 
magnetische, isolierende (TMR) bzw. leitende (GMR) Schicht 
auf. Die f erromagnetischen Schichten weisen jeweils zwei Ma- 
gnetisierungszustande auf. Es ist vorteilhaft # eine isolie- 
rende, nicht magnetische Schicht zu verwenden (TMR-Element ) , 
weil dadurch hohere Elementwiderstande (> 100 KQ) erzielbar 
sind, die hinsichtlich des Leistungsverbrauchs und Si- 
gnal /Rauschverhaltnis guns tiger sind. 

Eine der f erromagnetischen Schichten ist vorzugsweise einer 
antif erromagnetischen Schicht benachbart angeordnet, die die 
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Magnetisierungsrichtung in der benachbarten f erromagnetischen 
Schicht fixiert. Fur die antif erromagnetische Schicht sind 
unter anderem Materialien geeignet, die mindestens eines der 
Elemente Fe, Mn, Ni, Cr, Co, V, Ir , Tb und O enthalten. 

Alternate v konnen die Speicherelemente jeweils zwei f erroma- 
gnetische Schichten und eine dazwischen angeordnete nichtma- 
gnetische Schicht aufweisen, wobei eine der f erromagnetischen 
Schichten magnetisch harter als die andere f erromagnetische 
Schicht ist, das heiBt, daft nur eine f erromagnetische Schicht 
ummagnetisiert wird, wahrend die andere unbeeinfluftt bleibt. 
Die nichtmagnetische Schicht kann isolierend oder nicht iso- 
lierend sein. 

Alternativ weisen die beiden f erromagnetischen Schichten im 
wesentlichen dieselbe Materialzusammensetzung auf, wobei die 
Magnetisierung in einer der f erromagnetischen Schichten uber 
das Joch gezielt umgeschaltet werden kann. 

Fur die f erromagnetischen Schichten sind unter anderem Mate- 
rialien geeignet, die mindestens eines der Elemente Fe, Ni, 
Co, Cr, Mn, Gd, Dy enthalten. Die Dicke der f erromagnetischen 
Schichten bei GMR-Elementen in CIP-Anordnung liegt vorzugs- 
weise im Bereich zwischen 2 und 10 nm. Bei GMR- und TMR- 
Elementen in CPP-Anordnung konnen die Dicken der ferromagne- 
tischen Schichten auch groiier sein (zum Beispiel 100 bis 200 
nm) . Fur die nichtmagnetische Schicht, die als Tunnelisolator 
wirkt, ist als isolierendes Material AI2O3, MgO, NiO, Hf02> 
TiC>2, NbO oder Si02 geeignet. Als nichtisolierendes Material 
fur die nichtmagnetische Schicht ist Cu oder Ag geeignet. Die 
Dicke- der nichtmagnetischen Schicht liegt im Bereich zwischen 
1 und 4 nm, vorzugsweise zwischen 2 und 3 nm. 

Die Speicherelemente weisen vorzugsweise Abmessungen im Be- 
reich zwischen 0,05 urn und 20 pm auf. Sie konnen unter ande- 
rem quadratisch oder langgestreckt ausgestaltet sein. 
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Vorzugsweise sind die Leitungen, das Speicherelement und das 
Joch in einem Substrat integriert enthalten. Es ist besonders 
vorteilhaft, ein Substrat zu verwenden, das eine Tragerschei- 
be insbesondere aus Halbleitermaterial, speziell monokri- 
stallinem Silizium, umfafit, da in diesem Fall die integrierte 
Speicherzellenanordnung mit den Verfahren der SiliziumprozeiJ- 
technik herstellbar ist. Dadurch ist eine hohe Packungsdichte 
in der Speicherzellenanordnung erzielbar. Darliber hinaus kann 
die Peripherie ebenfalls in dem Substrat integriert sein. 

Gemaft einer Ausgestaltung der Erfindung weist das Substrat 
auf der Tragerscheibe eine erste isolierende Schicht auf, die 
mit einem Graben versehen ist. In dem Graben verlauft die er- 
ste Leitung. Oberhalb der ersten Leitung ist das Speicherele- 
ment angeordnet und oberhalb des Speicherelementes die zweite 
Leitung. Das Joch umgibt entweder die erste Leitung oder die 
zweite Leitung teilweise. Umgibt das Joch die erste Leitung 
teilweise, so grenzt es an die Seiten und an den Boden des 
Grabens und ist durch eine Schichtabscheidung nach der Bil- 
dung des Grabens in der ersten isolierenden Schicht herstell- 
bar. Umgibt das Joch die zweite Leitung, so grenzt es an die 
Seiten und die dem Speicherelement abgewandten Oberflache der 
zweiten Leitung an und ist durch eine Schichtabscheidung und 
Spaceratzungen herstellbar. 

Vorzugsweise sind ein erstes Joch und ein zweites Joch vorge- 
sehen, die jeweils wie das Joch ausgebildet sind, und von de- 
nen das erste Joch die erste Leitung teilweise umgibt und das 
zweite Loch die zweite Leitung teilweise umgibt. Sowohl das 
erste Joch als auch das zweite Joch sind so angeordnet, daft 
ein magnetischer Flufi durch das erste Joch bzw. das zweite 
Joch sich im wesentlichen liber das Speicherelement schlieftt. 
Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daii sowohl das von der 
stromdurchf lossenen ersten Leitung erzeugte Magnetfeld als 
auch das von der stromdurchf lossenen zweiten Leitung erzeugte 
Magnetfeld liber das erste Joch bzw. das zweite Joch ein ver- 
starktes Magnetfeld am Ort des Speicherelementes bewirkt. 
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In der Speicherzellenanordnung wird die Speicherzelle durch 
die erste Leitung und die zweite Leitung, zwischen die das 
Speicherelement geschaltet ist, ausgewahlt. Der Verlauf der 
ersten Leitung und der zweiten Leitung zueinander kann im Be- 
reich des Speicherelementes sowohl parallel auch senkrecht 
zueinander sein. Entsprechend uberlagern sich am Ort des 
Speicherelementes parallel ausgerichtete Magnetfelder oder 
senkrecht zueinander ausgerichtete Magnetfelder. 

Zur Erzielung hoher Speicherdichten ist es vorteilhaft, eine 
Vielzahl Speicherelemente mit Joch, erster Leitungen und 
zweiter Leitungen vorzusehen. Die Speicherelemente, die vor- 
zugsweise rasterf ormig angeordnet sind, sind jeweils an einer 
Kreuzungsstelle zwischen einer der ersten Leitungen und einer 
der zweiten Leitungen angeordnet. 

Da in der erf indungsgemafien Speicherzellenanordnung bei gege- 
bener Stromstarke erheblich hohere, mindestens urn einen Fak- 
tor 10 bis 100, lokale Magnetfelder erzeugt werden, treten in 
den Leitungen bei gleichem Leitungsquerschnitt erheblich ge- 
ringere Stromdichten auf . Auch bei starker Miniaturisierung 
der Speicherzellenanordnung liegen die erf orderlichen Strom- 
dichten unter der durch Elektromigration bestimmten Grenze. 

Da erhohte lokale Magnetfelder bei gleicher Stromstarke er- 
zielbar sind, konnen fur das Speicherelement auch magnetisch 
hartere Schichten, die eine wesentlich hohere Koerzitivf eld- 
starke als 10 Oe aufweisen, verwendet werden. Speicherelemen- 
te aus magnetisch harteren Schichten haben den Vorteil, dafl 
sie gegenliber aufteren magnetischen Storungen unempf indlicher 
sind. Damit werden geringere Anf orderungen an die Magnetfeld- 
abschirmung gestellt. Ferner verringert sich die Gefahr eines 
Datenverlustes . 

Durch die geringeren Stromdichten ist eine Vergroflerung der 
Hohe der Leitungen und damit der Aspektverhaltnisse nicht er- 
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forderlich. Die Speicherzellenanordnung ist daher auch fur 
Stapelanordnungen zur Erhohung der Speicherdichte geeignet. 

Bedingt durch die geringere Stromstarke, die erforderlich 
ist, urn das gleiche magnetische Feld zu erzeugen, kann der 
Leistungsverbrauch bei den Schreib- und Lesevorgangen erheb- 
lich gesenkt werden . 

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausf uhrungsbei- 
spielen, die in den Figuren dargestellt sind, naher erlau- 
tert . 

Figur la zeigt einen Schnitt durch ein Speicherelement , das 
zwischen eine erste Leitung und eine zweite Leitung 
geschaltet ist, wobei ein Joch eine der Leitungen 
teilweise umgibt. 

Figur lb zeigt einen Schnitt durch das in Figur la darge- 
stellte Joch. 

Figur 2a zeigt ein Speicherelement, das zwischen eine erste 

Leitung und eine zweite Leitung geschaltet ist, wobei 
die erste Leitung teilweise von einem Joch umgeben 
ist . 

Figur 2b zeigt einen Schnitt durch das in Figur 2a gezeigte 
Joch und das Speicherelement. 

Figur 3 zeigt einen Schnitt durch ein Substrat nach einer 
Grabenatzung unter Abscheidung einer f erromagneti- 
schen Schicht. 



Figur 



4 zeigt den in Figur 3 dargestellten Schnitt durch das 
Substrat nach Bildung eines ersten Joches und einer 
ersten Leitung im Graben. 
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Figur 5 zeigt den in Figur 4 dargestel lten Schnitt durch das 
Substrat nach Bildung einer ersten ferromagnetischen 
Schicht, die von einer isolierenden Schicht umgeben 
ist . 



Figur 6a zeigt den in Figur 5 dargestellten Schnitt durch das 
Substrat nach Bildung einer Tunnelschicht und einer 
zweiten ferromagnetischen Schicht. 

Figur 6b zeigt den in Figur 6a mit b-b bezeichneten Schnitt 
nach Abscheidung einer isolierenden Schicht und Aus- 
bildung eines zweiten Grabens . Der in Figur 6a darge- 
stellte Schnitt ist in Figur 6b mit a-a bezeichnet. 

Figur 7 zeigt den in Figur 6b dargestellten Schnitt nach Bil- 
dung von Spacern und einer zweiten Leitung oberhalb 
der zweiten ferromagnetischen Schicht. 

Figur 8 zeigt den in Figur 7 dargestellten Schnitt durch das 
Substrat nach Bildung einer Deckschicht oberhalb der 
zweiten Leitung, die gemeinsam mit den Spacern ein 
zweites Joch bildet. 

Figur 9 zeigt einen Ausschnitt aus einer Speicherzellenanord- 
nung, die als Speicherelemente magnetoresistive Ele- 
mente aufweist. 



Ein Speicherelement SE mit magnetoreistivem Effekt ist zwi- 
schen einer ersten Leitung LI zum Beispiel aus AlCu und einer 
zweiten Leitung L2 zum Beispiel aus AlCu angeordnet. Das 
Speicherelement SE ist elektrisch sowohl mit der ersten Lei- 
tung LI als auch mit der zweiten Leitung L2 verbunden. Die 
erste Leitung LI und die zweite Leitung L2 verlaufen senk- 
recht zueinander. Am Kreuzungspunkt zwischen der ersten Lei- 
tung LI und der zweiten Leitung L2 ist das Speicherelement SE 
angeordnet . 
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Die zweite Leitung L2 ist teilweise von einem Joch J umgeben 
(siehe Figur la). Das Joch J umfafit ein oberes Teil Jl, zwei 
seitliche Teile J2 sowie zwei untere Teile J3 . Das obere Teil 
Jl grenzt an diejenige Oberflache der zweiten Leitung L2 an, 
5 die dem Speicherelement SE abgewandt ist. Die seitlichen Tei- 
le J2 grenzen an das obere Teil Jl und die Seitenwande der 
zweiten Leitung L2 an. Die unteren Teile J3 grenzen an die 
seitlichen Teile J2 und den Teil der Oberflache der zweiten 
Leitung L2 an, der dem Speicherelement SE benachbart ist. Das 

10 Joch J wird aus Eisen gebildet. Dariiber hinaus sind alle wei- 
chen Ferromagnetika wie Fe, FeNi, Ni, Co Oder ahnliches ge- 
eignet. Die Dicke D des oberen Teils Jl senkrecht zu der 
durch die erste Leitung LI und die zweite L2 auf gespannten 
Ebene sowie die vergleichbare Dicke der seitlichen Teile 12 

15 parallel zu der von LI und L2 auf gespannten Ebene betragen 

ca. 20 Prozent der Breite der Leitung L2 . Die Dicke d der un- 
teren Teile J3 senkrecht zu der von der ersten Leitung LI und 
der zweiten Leitung L2 auf gespannten Ebene ist mindestens 
gleich der Dicke des Speichereiements SE, maximal etwa 20 

20 Prozent der Breite der Leitbahn L2 (siehe Figur lb) . 

Wird die zweite Leitung L2 von einem Strom durchf lossen, so 
wird aufterhalb der Leitung L2 ein Magnetfeld H erzeugt. Die- 
ses Magnetfeld erzeugt im Joch J einen magnetischen Fluft <t> = 

25 U 0 Ur H ' der iln magnetischen Kreis naherungsweise konstant 

ist. In dem oberen Teil Jl des Joches betragt der magnetische 
Flufl <D = U 0 u r F H wobei F = D b die Querschnittsf lache der 
Jochteile Jl und J2 und b die Ausdehnung des Joches J senk- 
recht zur Zeichenebene ist. In den unteren Teilen J3 des Jo- 

30 ches J betragt der magnetische Flufi <P = U 0 ^r f H ' wobei f = 
d b die Querschnittsf lache der Teile J3 ist. Die unteren Tei- 
le J3 des Joches J weisen an den einander zugewandten Stirn- 
flachen magnetische Pole auf. Zwischen den magnetischen Polen 
P wird ein magnetisches Feld H a erzeugt, fur das wegen der 

35 Konstanz des magnetischen Flusses naherungsweise gilt: H a = 

y r F/f H. Da andererseits die maximal erreichbare Magnetfeld- 
starke in weichmagnetischem Material bei Sattigung durch die 
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Sattigungsmagnetisierung M s des Polschuhmaterials bestimmt 
wird, gilt: H a = F/f (H + M s ) * (F/f) M s . Gegenuber der Sat- 
tigungsmagnetisierung M s ist das Magnetfeld H, das in der 
Grolienordnung 10 bis 100 A/ cm liegt, meist vernachlassigbar. 

Eisen weist eine Sattigungsinduktion von y Q M s (M s : Satti- 
gungsmagnetisierung) = 2,1 T auf. Die maximal erreichbare ma- 
gnetische Feldstarke H a betragt somit 1,67 x 10 6 A/m (21 
kOe) , falls F/f gleich 1. Bei dieser Betrachtung wurde ange- 
nommen, daft die Streuf eldverluste zwischen den unteren Teilen 
J3 des Joches J und dem Speicherelement SE vernachlassigbar 
sind. 

Ein Speicherelement SE' mit magnetoresistivem Effekt ist zwi- 
schen eine erste Leitung LI' und eine zweite Leitung L2' ge- 
schaltet (siehe Figur 2a) . Die erste Leitung LI' wird teil- 
weise von einem Joch J' umgeben. Das Joch J' weist ein unte- 
res Teil Jl' und zwei seitliche Teile J2' auf. Senkrecht zu 
der durch die erste Leitung Ll f und die zweite Leitung L2 ' 
auf gespannten Ebene weist der untere Teil Jl' des Jochs J' 
eine Dicke D von ca. 20 Prozent der Breite der Leitung LI' 
auf (siehe Figur 2b) . Die Dicke des Speicherelementes SE' 
senkrecht zu der die erste Leitung LI' und die zweite Leitung 
L2' auf gespannten Ebene betragt d = 20 nm bis ca . 100 nm. 

Wird die erste Leitung LI' von einem Strom durchf lossen, so 
entsteht ein Magnetfeld H, das einen magnetischen Fluft O in 
dem Joch J f und dem Speicherelement SE' bewirkt. Dadurch kann 
abhangig vom Vorzeichen des Stroms das Speicherelement ge- 
schaltet werden. Analog dem in Bezug auf Figur la und lb er- 
lauterten Ausf uhrungsbeispiel ergibt sich bei diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel, das in Bezug auf die Fertigung vorzuziehen 
ist, eine vergleichbare Verstarkung und Konzentrat ion des 
durch den Leiterstrom erzeugten Magnetfeldes am Ort des Spei- 
cherelements SE' . 
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Durch diese Konzentratorvariante entstehen inhomogene Magne- 
tisierungsverteilungen im Speicherelement in den Randberei- 
chen, die an das Joch J2' angrenzen. Diese beeintrachtigen 
die Schaltungswirkung nicht, mussen aber beim Auslesen be- 
riicksichtigt werden. 

Anhand der Figuren 3 bis 8 wird im folgenden die Herstellung 
einer Speicherzellenanordnung fur eine 0,18 ym-Technologie 
beschrieben. 

Auf eine ' Tragerscheibe 1 aus monokristallinem Silizium wird 
eine erste isolierende Schicht aus SiC>2 aufgebracht. Die er- 
ste isolierende Schicht 2 weist eine Dicke von 300 bis 400 run 
auf. Unter Verwendung photolithographischer Prozeiischri tte 
wird in der ersten isolierenden Schicht 2 ein erster Graben 3 
erzeugt. Der erste Graben 3 weist eine Tiefe von von 200 bis 
300 nm, eine Weite von 250 bis 300 nm und eine vom Zellenfeld 
abhangige Lange von 50 \xm bis 400 um auf. 

Anschliefiend wird eine erste weichmagnetische Schicht 4 aus 
Fe Oder Permalloy (Nigo Fe 20) in einer Schichtdicke von 20 bis 
60 nm abgeschieden. Die Dicke der ersten weichmagnet ischen 
Schicht 4 betragt etwa 10 bis 20 Prozent der Weite aes ersten 
Grabens 3. Die Abscheidung kann durch Sputtern, Verdampfen, 
CVD, Elektroplating Oder ahnliches erfolgen (siehe Figur 3) . 
Mit Hilfe photolithographischer Prozeftschr itte und anisotro- 
pern Atzen wird die erste weichmagnetische Schicht 4 quer zur 
Richtung des ersten Grabens 3 strukturiert , so daft sie einen 
den ersten Graben 3 kreuzenden Streifen aufweist. 

Durch Abscheiden einer Metallisierungsschicht , die AlCu ent- 
halt und die den Bereich des ersten Grabens 3 vollstandig 
auffullt, und anschliefiendes chemisch mechanisches Polieren 
wird eine erste Leitung 5 gebildet und durch Strukturieren 
der ersten weichmagnetischen Schicht 4 ein erstes Joch 4' ge- 
bildet. Die Ausdehnung des ersten Joches 4' senkrecht zur 
Zeichenebene wird durch die vorhergehende Strukturierung be- 
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tolithographischer Prozefischritte wird in der zweiten isolie- 
renden Schicht 10 ein zweiter Graben 11 erzeugt. Am Boden des 
zweiten Grabens 11 ist die Oberflache der zweiten ferromagne- 
tischen Schicht 9 mindestens teilweise freigelegt. Der zweite 
Graben 11 weist eine Weite von 200 bis 300 nm, eine Tiefe von 
200 bis 300 nm und eine Lange senkrecht zum Verlauf der er- 
sten Leitung 5 von 50 bis 400 pm auf. 

Durch Abscheidung einer zweiten weichmagnetischen Schicht aus 
Fe Oder Nigo Fe 20 und anisotropes Ruckatzen werden an den 
Flanken des zweiten Grabens 11 Spacer 12 gebildet. Die Breite 
der Spacer 12 betragt 20 bis 60 nm. Sie wird durch die Dicke 
der abgeschiedenen zweiten weichmagnetischen Schicht be- 
stimmt . 

Durch Abscheidung einer Metallisierungsschicht , die AlCu auf- 
weist und eine Dicke von 200. bis 400 nm aufweist, und an- 
schlieftendes chemisch mechanisches Polieren, das auf der 
Oberflache der zweiten isolierenden Schicht 10 aus Si02 
stoppt, wird in dem zweiten Graben 11 eine zweite Leitung 13 
gebildet. Die zweite Leitung 13 fiillt den zweiten Graben 11 
vollstandig auf (siehe Figur 7) . Durch Abscheidung einer 
dritten weichmagnetischen Schicht aus 20 bis 60 nm und Struk- 
turierung mit Hilfe photolithographischer Prozeflschritte wird 
an der Oberflache der zweiten Leitung 13 ein Jochteil 14 ge- 
bildet, dessen Querschnitt im wesentlichen dem Querschnitt 
der zweiten f erromagnetischen Schicht 9 entspricht. Das Joch- 
teil 14 und die Spacer 12 bilden gemeinsam ein zweites Joch, 
das die zweite Leitung 13 teilweise umgibt . Das zweite Joch 
verstarkt das von der stromdurchf lossenen zweiten Leitung 13 
erzeugte Magnetfeld am Ort der zweiten f erromagnetischen 
Schicht 9. 

Das erste Joch 4' verstarkt das Magnetfeld, das von der 
stromdurchf lossenen ersten Leitung 5 erzeugt wird. 
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Die erste Leitung 5 und die zweite Leitung 13 sind uber ein 
Speicherelement, das aus der ersten f erromagnetischen Schicht 
7, der Tunnelschicht 8 und der zweiten f erromagnetischen 
Schicht 9 gebildet wird und das magnetoresistiven Effekt 
zeigt, verbunden. Durch entsprechende Ansteuerung der ersten 
Leitung 5 und er zweiten Leitung 13 kann der Widerstand des 
Speicherelementes gemessen werden. Auf diese Weise wird die 
in den verschiedenen Magnetisierungszustanden gespeicherte 
Information ausgelesen . 

Zum Einschreiben von Information werden die erste Leitung 5 
und die zweite Leitung 13 so angesteuert, daft das aufgrund 
des Stromflusses resultierende magnetische Feld am Ort der 
zweiten f erromagnetischen Schicht 9 ausreicht, den Magneti- 
sierungszustand der zweiten f erromagnetischen Schicht 9 zu 
verandern. Aufgrund der unterschiedlichen Materialeigenschaf - 
ten Grofce und/oder der f erromagnetischen Schichten 7, 9 
bleibt der Magnetisierungszustand der ersten f erromagneti- 
schen Schicht 7 dabei unverandert. 

Zum Aufbau einer Speicherzellenanordnung, die als Speicher- 
zellen S magnetoresistive Elemente aufweist, werden die Spei- 
cherelemente S rasterformig angeordnet (siehe Figur 9) . Jedes 
Speicherelement S ist dabei zwichen eine erste Leitung Lei 
und eine zweite Leitung Le2 geschaltet. Die ersten Leitungen 
Lei verlaufen untereinander parallel und kreuzen die zweiten 
Leitungen Le2, die untereinander ebenfalls parallel verlau- 
fen . 
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Patentanspruche 

1 . Speicherzellenanordnung, 

- bei der mindestens eine erste Leitung (LI) und eine zweite 
Leitung (L2) und ein Speicherelement (SE) mit magnetoresi- 
stivem Effekt vorgesehen sind, 

- bei der das Speicherelement an einer Kreuzungsstelle zwi- 
schen der ersten Leitung (LI) und der zweiten Leitung (L2) 
angeordnet ist, 

- bei der ein Joch (J) vorgesehen ist, das eine der Leitungen 
(L2) teilweise umgibt und das magnetisierbares Material mit 
einer relativen Permeabilitat von mindestens 10 enthalt, 

- bei der das Joch (J) so angeordnet ist, daft sich ein Ma- 
gnetfluft durch das Joch im wesentlichen liber das Speichere- 
lement (SE) schliefit. 

2. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 1, 

bei der das Joch (J) weichmagnetisches, f erromagnetisches Ma- 
terial enthalt. 

3. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 

bei der das Speicherelement (SE) zwischen die erste Leitung 
(LI) und die zweite Leitung (L2) geschaltet ist. 

4. Speicherzellenanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
bei der die Leitungen (5, 13), das Speicherelement (7, 8, 9) 
und das Joch (4') in einem Substrat (1, 2) integriert enthal- 
ten sind. 

5. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 4, 
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- bei der das Substrat eine Tragerscheibe (1) mit einer 
Hauptflache umfafit, die auf der Hauptflache eine erste iso- 
lierende Schicht (2) aufweist, 

- bei der in der ersten isolierenden Schicht (2) ein Graben 
(3) vorgesehen ist, an dessen Boden und Flanken das Joch 
(4') angrenzt und in dem die erste Leitung (5) angeordnet 
ist, 

- bei der das Speicherelement (7, 8, 9) oberhalb des Joches 
und an der Oberflache der ersten Leitung angeordnet ist. 

6. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 4, 

- bei der das Substrat eine Tragerscheibe (1) mit einer 
Hauptflache umfaflt, die auf der Hauptflache eine erste iso- 
lierende Schicht (2) aufweist, 

- bei der in der ersten isolierenden Schicht (2) ein Graben 
(3) vorgesehen ist, in dem die erste Leitung (5) angeordnet 
ist, 

- bei der das Speicherelement (7 , 8, 9) an der Oberflache der 
ersten Leitung (5) angeordnet ist, 

- bei der oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) die zweite 
Leitung (13) angeordnet ist, 

- bei der das Joch (12, 14) oberhalb des Speicherelementes 
(7, 8, 9) an die Flanken und an die dem Speicherelement ab- 
gewandte Oberflache der zweiten Leitung (13) angrenzt, 

- bei der eine zweite isolierende Schicht (10) vorgesehen 
ist, die die zweite Leitung (13) und das Joch (12, 14) 
teilweise umgibt . 

7. Speicherzellenanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
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bei der ein erstes Joch (4') und ein zweites Joch (12, 14) 
vorgesehen sind, die jeweils eine der Leitungen (5, 13) 
teilweise umgeben und die jeweils magnetisierbares Material 
mit einer relativen Permeabilitat von mindestens 10 enthal- 
ten, 

bei der das erste Joch (4' ) so angeordnet ist, dafl sich ein 
Magnetflufi durch das erste Joch (4' ) im wesentlichen uber 
das Speicherelement (7, 8, 9) schlieflt, 

bei der das zweite Joch so angeordnet ist, daii sich ein Ma- 
gnetfluB durch das zweite Joch (12, 14) im wesentlichen 
uber das Speicherelement (7, 8, 9) schlieflt. 

. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 7, 

bei der die Leitungen (5, 13), das Speicherelement (7, 8, 
9) und das erste Joch (4') und das zweite Joch (12, 14) in 
einem Substrat integriert enthalten sind, 

bei der das Substrat eine Tragerscheibe (1) mit einer 
Hauptflache umfaftt, die auf der Hauptflache eine erste iso- 
lierende Schicht (2) aufweist, 

bei der in der ersten isolierenden Schicht (2) ein Graben 
(3) vorgesehen ist, an dessen Boden und Flanken das erste 
Joch (4' ) angrenzt und in dem die erste Leitung (5) ange- 
ordnet ist, 

bei der das Speicherelement (7, 8, 9) oberhalb des ersten 
Joches (4') und der ersten Leitung (5) angeordnet ist, 

bei der oberhalb des Speicherelementes die zweite Leitung 
(13) angeordnet ist, 



WO 00/10172 



PCT/DE99/02402 



20 

- bei der das zweite Joch (12, 14) oberhalb des Speicherele- 
mentes (7, 8, 9) an die Flanken und an die dem Speicherele- 
ment (7, 8, 9) abgewandte Oberflache der zweiten Leitung 
(13) angrenzt, 

5 

- bei der eine zweite isolierende Schicht (10) vorgesehen 
ist, die die zweite Leitung (13) und das zweite Joch (12, 
14) mindestens teilweise umgibt. 

10 9. Speicherzellenanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 

- bei der untereinander parallel verlaufende erste Leitungen 
und untereinander parallel verlaufende zweite Leitungen 
vorgesehen sind, 

15 

- bei der je ein Speicherelement mit magnetoresistivem Effekt 
und mindestens ein Joch, das eine der Leitungen teilweise 
umgibt, das magnetisierbares Material mit einer Permeabili- 
tat von mindestens 10 enthalt und das so angeordnet ist, 

20 da!5 sich ein Magnetfluft durch das Joch im wesentlichen uber 

das Speicherelement schlieftt, zwischen ein Paar mit einer 
der ersten Leitungen und einer der zweiten Leitungen ge- 
schaltet ist. 

25 10. Speicherzellenanordnung nach Anspruch 7 oder 8, 

- bei der untereinander parallel verlaufende erste Leitungen 
und untereinander parallel verlaufende zweite Leitungen 
vorgesehen sind, 

30 

- bei der jeweils ein Speicherelement mit magnetoresistivem 
Effekt, ein erstes Joch, das eine der ersten Leitungen 
teilweise umgibt, das magnetisierbares Material mit einer 
Permabilitat von mindestens 10 enthalt und das so angeord- 

35 net ist, daft sich ein Magnet flufi durch das erste Joch im 
wesentlichen iiber das Speicherelement schlieJit, und ein 
zweites Joch, das eine der zweiten Leitungen teilweise urn- 
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gibt, das magnetisierbares Material mit einer Pprmeabil ita t 
von mindestens 10 enthalt und das so angeordnet ist, daft 
sich ein Magnetflufl durch das zweite Joch im wesentlichen 
iiber das Speicherelement schlieBt, zwischen ein Paar mit 
einer der ersten Leitungen und einer der zweiten Leitungen 
geschaltet ist. 

11. Speicherzellenanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 
10, 

- bei der das Speicherelement bzw. die Speicherelemente min- 
destens eines der Elemente Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Gd, Dy oder 
mindestens eines der Materialien AI2O3, NiO, HfC>2, TiC>2, 
NbO, SiC>2 enthalt bzw. enthalten, 

- bei der das Joch bzw. die Joche mindestens eines der Ele- 
mente Fe, Ni, Co, Cr, Mn, Gd, Dy enthalt bzw. enthalten. 

12. Verfahren zur Herstellung einer Speicherzellenanordnung, 

- bei dem auf eine Tragerscheibe (1) eine erste isolierende 
Schicht (2) aufgebracht wird, in der ein erster Graben (3) 
erzeugt wird, 

- bei dem ein erstes Joch (4') aus magnetisierbarem Material 
mit einer Permeabilitat von mindestens 10 erzeugt wird, das 
an die Seitenwande und den Boden des Grabens (3) angrenzt, 

- bei dem in dem ersten Graben (3) eine erste Leitung (5) er- 
zeugt wird, 

- bei dem oberhalb des ersten Jochs (4') ein Speicherelement 
(7, 8, 9) mit magnetoresistivem Effekt erzeugt wird, das 
mit der ersten Leitung (5) verbunden ist, 
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- bei dem oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) eine zwej- 
te Leitung erzeugt wird, die mit dem Speicherelement (7, 8, 
9) verbunden ist. 

5 13. Verfahren nach Anspruch 12, 

- bei dem zum Erzeugen des ersten Joches (4') ein zweite iso- 
lierende Schicht (10) aufgebracht wird, in der ein zweiter 
Graben (11) erzeugt wird, 

10 

- bei dem an den Flanken des zweiten Grabens (11) Spacer (12) 
aus magnetisierbarem Material mit einer Permeabilitat von 
mindestens 10 gebildet werden, 

15 - bei dem in dem zweiten Graben (11) die zweite Leitung (13) 
erzeugt wird, 

- bei dem ein Jochteil (14) aus magnetisierbarem Material mit 
einer Permeabilitat von mindestens 10 erzeugt wird, das 

20 oberhalb des Speicherelementes (7, 8, 9) die zweite Leitung 

(13) teilweise bedeckt und das mit den Spacern (12) aus ma- 
gnetisierbarem Material in Verbindung steht, so dafi die 
Spacer (12) und das Jochteil (14) ein zweites Joch bilden. 

25 14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, 

bei dem die erste Leitung (5) und ober die zweite Leitung 
(13) durch Abscheiden einer Metallschicht und chemisch mecha- 
nisches Polieren gebildet werden. 
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FIG 7 
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FIG 9 
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